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ENDUIT ININFLAIVIMABLE, INCOMBUSTIBLE, NON FIBREUX. 



LMnvention concerne un enduit ininflammable. incom- 
bustible, non-fibreux se pr§sentant ^ I'^tat sec pulverulent, 
permettant, melange avec de I'eau, de realiser un prodult 
pSteux applicable sur differents subjectiles. remarquable en 
ce qu'il comprend de 20 a 30 % de sa masse totale une ou 
plusieurs charges expansees, de 4 a 1 0 % de sa masse to- 
tale une ou plusieurs charges expansives, de 60 a 70% de 
sa masse totale des Hants et de 0, 1 a 3 % des adjuvants. 
Applications: protection incendle des batiments. 
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ENDUrr ININFLAMMABLE, INCOMBUSTIBLE, NON FIBREUX 

La presente invention a trait au domaine de la protection incendie et 
notamment aux enduits permettant d'isoler les locaux et de les proteger du feu dans les 
meiUeures conditions. 

Le probleme majeur rencontre par les entreprises de protection contre I'incendie 
5 reside dans le remplacement du produit qrn. jusqu'a maintenant, avait apporte une totale 
satisfaction dans le domaine des revetement anti-incendie, c'est a dire Tamiante floque. 

II devient, en effet, indispensable de trouver un produit venant en substitution 
au revetement interieur que constitu^ut Tamiante floque et qui a ete supprime du marche a 
la suite de la demonstration de sa nocivite et de sa responsabilite dans Vapparition du 
10 cancer du poumon chez Thomme. L'amiante represente un tel danger pour Thonune que le 
Gouvemement Franfais a pris la decision de I'interdire et qui plus est, de remettre en 
conformite les locaux traites par ce produit. Aussi, une fois defloques, les locaux nettoyes 
doivent done etre de nouveau traites par une nouvelle protection contre Tincendie. 

Or, i] semblerait que les autres enduits utilises en flocage pour proteger les 
15 armatures des grands batiments, les structures porteuses ou les plafonds utiiisant des 
fibres minerales artificielles (comme les fibres ceramiques) se revelent eux aussi dangereux 
pour la sante pour rhomme. 

Aussi, il est lu'gent de creer un nouveau materiau applicable comme un enduit 
qui soit ininflammable, incombustible et facile d'application comme Tetait Tamiante mais 
20 sans les desagrements qu'entraine la presence de fibres a Tinterieur de celui-ci. En 
consequence, le nouveau produit devra etre exempt de toute fibre minerale artifidelle. 

En outre, le flocage d'amiante ou des autres enduits fibreux n'amene aucun 



2762595 



avantage au subjectile ou ne modifie en rien les caracteristiques de celui-ci au point de vue 
de ses capacites mecaniques; en efifet, les enduits fibreux ne possedent aucune resistance 
mecanique propre. De plus, ce type d'enduit necessite Tapplication dHine couche d'un 
durcisseur. 

5 Partant de cet etat de fait, le demandeur a mene des recherches afin d*obvier aux 

inconvenients precites en creant un materiau exempt de ces fibres minerales artificielles 
qui peuvent se reveler dangereuses pour rhomme. Ces recherches ont abouti a un nouvel 
enduit ininflammable, incombustible, non fibreux et possedant une bonne resistance 
mecanique. 

10 Selon la caracteristique principale de Pinvention, ce nouvel enduit du type de 

celui qui est en etat pulverulent sec, permettant, melange avec de Teau, de realiser un 
produit pateux applicable sur diflferents subjectiles, est remarquable en ce qu'il comprend 
de 20 a 30 % une ou plusieurs charges expansees, de 4 a 10 % une ou plusieurs charges 
expansives, de 60 a 70% des liants et de 0,1 a 3 % des adjuvants. 

15 Cette composition a pour avantage de creer apres melange avec de Feau, un 

materiau ininflammable, incombustible, resistant a Fhumidite, inattaquable par les 
rongeurs, termites et acides et resistant mecaniquement meme en montee de temperature. 
Ce type de materiau pourra etre utilise dans toutes constructions necessitant une 
protection contre Tincendie, des elements constitutifs du batiment et en particulier des 

20 elements porteurs verticaux et horizontaux. Selon la norme, les locaux publics comme les 
ecoles, les batiments administratifs, les centres commerciaux, et en general tous les 
batiments accueillant du public doivent etre soumis a un traitement anti-incendie. Comme 
pour tout enduit, le subjectile devra, avant la projection de Tenduit, etre sec, sain et non 
poussiereux. 

25 La presence de charges expansives permet d'offrir un "tampon" thermique entre 

le subjectile et son milieu ambiant, car celles-ci ont la capacite de conservcr de Teau meme 

apres sechage de Tenduit. 

Seion une caracteristique particulierement avantageuse de Vinvention, un des 

susdits adjuvants est une resine copolymere d'acetate de vinyle en poudre . 
30 Selon une autre caracteristique particulierement avantageuse de rinvention, un 

des susdits adjuvants est une resine polymere hydroxypropyle methylcellulose en 

poudre. 



2762595 



-3. 

La resine polymere hydroxypropyle methylcellulose en poudre a pour 
avantage, de par sa nature colloide, d'eviter la formation de gnimeaux par dispersion des 
charges minerales ainsi que de faciliter la mise en oeuvre du melange et de lui conferer une 
forte retention d'eau et une bonne resistance au fluage (deformation lente due aux 

S changements de temperatures). 

La resine copolymere d'acetate de vinyle en poudre confere au melange une 
meilleure resistance a la traction et a la flexion, une meilleure adherence sur un support en 
beton tres lisse et sur les subjectiles en general. Ainsi, la haute resistance mecanique et 
son excellent pouvoir d*accrochage le destinent specifiquement a la protection centre 

10 rincendie de support de batiment tels que ma<;onnerie, tole brute, charpente metallique, 
polystyrene, etc... 

Ainsi, l*utilisation de ce composant tensio-actif qu'est la resine copolymere 
confere a Tenduit une fois sec des qualites de resistance a la traction et a la flexion tres 
superieures a ce que Ton pouvait obtenir avec les enduits fibreux. Uutilisation de cet 
IS adjuvant ouvre ainsi un nouveau champ de possibilites dans le domaine des enduits^ qui 
non seulement assurent la protection centre Tincendie du subjectile mais permettent aussi 
d*ameliorer les caracteristiques mecaniques de ceux-ci, caracteristiques impossibles a 
ameliorer en utilisant des enduits fibreux. En efFet, une fois sec Tamiante est un materiau 
tres facilement emiettable et done tres fragile. Cet emiettement de Tamiante est une des 
20 raisons pour laquelle ce materiau doit etre remplace car il provoque la dislocation des 
fibres qui se transforment en poussieres pouvant etre inhalees et ainsi developper un 
cancer des poumons. 

Un autre avantage de cette resine est, une fois le materiau gache, de creer des 
bulles a Vinterieur du materiau permettant ainsi de lui donner un volume plus important et 
25 done couvrir un maximum de surface a panir de son volume d'origine. 

Grace a ses proprietes intrinseques, la resine polymere hydroxypropyle 
methylcellulose en poudre en association avec la resine copolymere preserve les bulles 
creees par la resine copolymere d'acetate de vinyle. 

Selon une caracteristique particulierement avantageuse de Tinvention, la charge 
30 expansee est constituee par de la biotite phlogopite de la famille des micas. 

Selon une autre caracteristique particulierement avantageuse de Tinvention, la 
susdite charge expansee du materiau est assuree par des billes de polystyrene. Cette 
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possibilite d'utiliser un materiau comme le polystyrene comme charge expansee repond au 
besoin d'un isolant thermique dont les caracteristiques au feu sont ameliorees, comparees a 
celles rencontrees sur les materiaux isolants classiques. La charge expansee pourra aussi 
bien etre du verre expansee ou bien de Targile expansee, 

5 Selon una caracteristique particulierement avantageuse de Tinvention, une des 

susdites charges expansives est constituee par de la lave d'origine volcanique. La presence 
de cette lave a pour avantage disoler thermiquement le materiau et done le subjectile grace 
a sa capacite naturelle de retention d'eau. Ainsi, dans le cas ou le feu se declare dans un 
local ou ce nouveau materiau a ete depose, la transmission de chaleur se fera plus 

10 lentement tant que la lave d'origine volcanique contiendra de Teau non encore evaporee. 
Selon une autre caracteristique particulierement avantageuse de Tinvention, une des 
susdites charges expansives est un materiau lamellaire de la famille des micas. 

Selon une autre caracteristique peirticulierement avantageuse de rinvention, un 
des susdits liants est un ciment standard. 

IS Selon une autre caracteristique particulierement avantageuse de invention, un 

des susdits liants constituant Tenduit est de ia chaux permettant audit enduit d'eviter les 
fissurations et done d'ofi&ir une bonne resistance au fluage en palliant a la retraction 
naturelle du ciment. 

Les concepts fondamentaux de Tinvention venant d^etre exposes ci-dessus dans 
20 leur forme la plus elementaire, d'autres details et caracteristiques ressortiront plus 
clairement a la lecture de la description qui suit donnant a titre non limitatif un exemple de 
formulation des quantites des composants de Tenduit conforme a I'invention. 

Charge minerale expansee : 26,88 kilogrammes de biotite phlogopite. 

25 

Charges expansives : 5,38 kilogrammes de lave d'origine volcanique. 

Liants : 53,76 kilogrammes de ciment et 13,44 kilogrammes de chaux. 

30 Adjuvants : 0,38 kilogramme de resine copolymere d'acetate de vinyle en poudre et 0,16 
kilogranune de resine polymere hydroxypropyle methylcellulose en poudre. 
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L'enduit a I'etat pulverulent respectant ces quantites puis melange a 25 
litres d'eau par sac de 40 kilogrammes {variation possible de +/- 10% en fonction des 
conditions atmospheriques et hygronometriques) et applique sur une ossature 
metallique, s'est revele d'une grande stabilite au feu et a ete classe ininflammable Ml 
5 et incombustible MO. De plus, il est non toxique puisqu'il ne contient pas d'amiante 
ou de fibres minerales artificielles. 

En outre, la resistance mecanique de l'enduit tel qu'applique est telle qu'il 
n*est pas necessaire de passer une couche de durcisseur comme sur les enduits 
fibreux. 

10 La composition non fibreuse de cet enduit lui permet d'etre projete 

manuellement a I'aide d'une machine con^ue a cet effet, puis taloche, lisse, grese par 
des moyens classiques, mais aussi d'etre moule. De plus, une fois sec le produit peut 
etre sde, cloue coUe et pourra ainsi servir a la realisation de portes et cloisons coupe- 
feu, de dalles de plafond, de vetures, etc... 

15 Une autre caracteristique particulierement avantageuse de cet enduit est 

qu'il absorbe Thumidite de par sa structure poreuse tout en permettant son 
evaporation. Cette caracteristique anti-condensation, permet a cet enduit d'etre 
particulierement adapte pour une application dans un milieu humide. 

De plus, melange a un constituant approprie le rendant etanche, cet enduit 

20 pourra tres bien $*appliquer en exterieur. 

L'enduit pourra etre teinte par Taddition dans sa composition de pigments 
raineraux appropries. 

L'enduit qui vient d'etre d-dessus decrit I'a ete en vue d'une divulgation 
plutdt qu'une limitation. Bien entendu, plusieurs modifications et ameliorations 

25 pourront etre apportees sans pour autant sortir du cadre de I'invention pris dans son 
aspect le plus large. 



2762595 



-6- 

REVENDICATIONS 

1. Enduit ininfiainniable, incombustible, non-fibreux se presentant a Tetat sec 
pulverulent, permettant, melange avec de I'eau, de realiser un produit pateux applicable sur 
difFerents subjectiles, CARACTERISE PAR LE FATT QUIl comprend de 20 a 30 % de sa 

5 masse totale une ou plusieurs charges expansees, de 4 a 10 % de sa masse totale une ou 
plusieurs charges expansives, de 60 a 70% de sa masse totale des Hants et de 0,1 a 3 % des 
adjuvants. 

2, Enduit selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE FAIT QU\in des 
susdits adjuvants est une resine copolymere d'acetate de vinyle en poudre, 

10 3. Enduit selon les revendications 1 et/ou 2, CARACTERISE PAR LE FAIT 

QU'un des susdits adjuvants est une resine polymere hydroxypropyle methylcellulose en 
poudre. 

4. Enduit selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE FAIT QUE la 
susdite charge expansee est constituee par de la biotite phlogopite de la famille des micas. 
15 5. Enduit selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE FAIT QUE la 

susdite charge expansee de I'enduit est assuree par des billes de polystyrene. 

6. Enduit selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE FAIT QLTune des 
susdites charges expansives est constituee par de la lave d'origine volcanique. 

7. Enduit selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE FAIT QLPun des 
20 susdits liants constituant Tenduit est de la chaux permettant audit enduit d'eviter les 

fissurations ei done d'oi35ir une bonne resistance au fluj^e. 

8. Enduit selon la revendication 1, CARACTERISE PAR LE FAIT QUun des 
susdits liants est un ciment standard. 

9. Enduit selon les revendications 1 et/ou 6, CARACTERISE PAR LE FAIT 
25 QU'une des susdites charges expansives est un materiau lamellaire de la famille des micas. 

10. Enduit selon les revendications 1 a 9 prises ensemble, CARACTERISE PAR 
LE FAIT QU'il comprend : 

- 26,88 kilogranmies de biotite phlogopite. 

- 5,38 kilogranunes de lave d'origine volcanique. 
30 - 53,76 kilogrammes de ciment. 

- 13,44 kilogranunes de chaux. 

- 0,38 kilogramme de resine copolymere d'acetate de vinyle en poudre et. 
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- 0,16 kilogramme dc resine polymere hydroxypropyle methylcellulose 

poudre. 



